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Abstract of DE31 20711 

The invention relates to the elimination of problems occurring when the process of the principal patent 
(P 2949383) is carried out caused by precipitation of colloidal silica in the polishing bath, by adding 
sodium sulphate to a polishing bath which is supersaturated with alkali metal silicofluorides and 
optionally already contains precipitated colloidal silica. Spontaneous precipitation of alkali metal 
silicofluorides is thus achieved and the performance of the polishing bath Is restored. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zum Polieren von Glasgegenstfinden 

Die Erf rndung betrifft die Besettigung der Probleme. die be! 
Durchfuhrung des Verfahrens nach dem Hauptpatent 
(P 2949383) durch Ausfallung von kolloidaler Kleselsaure im 
Polierbad entstehen, indem einem an Alkalisilicofluoriden 
Obersattigten Polierbad, welches ggf. bereits ausgefallte kotlo- 
idaie Kieselsaure enthalt, Natriumsulfat zugesetzt wird. Damit 
wird eine spontane Ausfallung von Alkalisilicofluoriden 
erreicht und die Arbeitsfahigkeii des Polierbades wieder 
hergestellt. (31 20 711) 
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Beschreibung 



Verfahren zum Polier en von GlasgegenstSnden 

Gegenstand des Hauptpatents 29 49 385 ist ein Verfahren 
zum Polieren von GlasgegenstSnden in einem Polierbad. 
Welches Schvefelsaure unf FluBsSure enthSlt, und Ab- 
sptilen der fertig polierten Gegenstande mit Schwefel- 
saure und/oder Wasser. wobei man aus der Poliersaure 
kontinuierlich. absatzweise oder von Zeit zu Zeit dxe 
selosten Natrium- und/oder Kaliumionen entfemt. Dxese 
Entfe-nung der Alkaliionen geschieht durch Zugabe von 
Silicofluorwasserstoffs-aure und Abtrennen der ausge- 
fallten Natrium- bzw. Kaliumsilicofluo ride, durch Ab- 
trennen in einer Elektrolysezelle mit kationensemxpermeabler 
Membran oder mit Hilfe elnes Kationenaustauschers. 

Bei dem Verfahren nach dem Hauptpatent bildet sich 
auf den zu polierenden Glasgegenstanden der iibliche 
Polierbelag, der in Ublicher Weise in einem Schwefel- 
saure-Waschbad abgelSst wird. woraufhin die Glasgegen- 
stande neuerlich ins Polierbad getaucht verden und so 
fort, bis der angestrebte Poliergrad erreicht xst. 

Nun zeigte sich bei der DurchfUhrung des Verfahrens 
nach dem Hauptpatent, dafi durch die Herabsetzung des 
Alkaligehalts des Polierbades und bei Aufrecht- 
erhaltung einer SchwefelsSure-Konzentration inner- 
halb des Polierbades von zumindest 66 Gew.-% der Belag 
auf den Glasgegenstanden derartig modifiziert vxrd. 
daS diese Wechselbehandlung Polierbad/Schvefelsaure- 
Waschbad erheblich eingeschrSnkt verden kann und 
bei versohiedenen Glassorten man mit einer einmaligen 
Tauchung in das Polierbad den angestrebten^Poliergrad 
erreichen kann. 
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Bel aieser Verfa^-ns^eise ergs, s.c^^d ^^^^^^^ 
tetraohtllohe Sch»ierxgKe.t .a* silicatan 
.elt das Pdlarbaaaa "^f !f ^^^;^„tratlcnan von zuB.indest 
3«,r.c an. Bal ^^^^^^'tZ^nrr FluflsSur^ zur BlXdung 
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jSrxieB'^" " " 

Pollerverfahrans mit WaoMel- 
teh«>al«ng *atlndan si* Hauptantall dar 

den Glasgeganstandan rtgal Weohselba- 
S*»afalsaura-Waschbad anfallt ^^^^ .^ampft-Bei einem 

handlung pollerbad bis zur Br- 

elnzigan Sintauoban In f ^^^^^^.^ dies nicM 

«,onung das «-««-/*7,/;raIten gaXasten sulcata 
befinden s^cb danar i 

.aO in dlasam galhaltigan 
Es Kaiin anganommen warden, ^^^^^n KlaaalsSure 

PoUarbad dia O^^^^f^^^^^^iTdtn aind und an der 
SiO, obarmchllch "^^^^^^^^^^^ gebundana Kallumionen 
ObaW».a der TaiXcn«» ^^^^^^^^^ elnige Zeit. 
^„gen. LSBt ..an — "Jf^^ u^ar «acW.stahen, 

«ie ame bis «ieder aul. das Bad 

.o Wst sicn vex^endung nicW »ahr 

1st jedooh lUr axna sllioolluorwassarstoW- 
gebranchan. Dla Konzantratxon ^^^^ ^„„ogenar Angrxf* 
saure 1st nBiollch zu hooh, so a Qiasfxa<*an oehr 

3t.tt*lndet. me '^f ^-""J^^.^rt HaoH alna. ^adungs- 
storagel -«sabend stabxlxsxar ^^^^^^^ den 

ausgleich raaglart ElnvlrK^ng dar vor- 

adsorbiartan '^^l^^""™ ^^^Lrsdttlgtan LBsung von 
handenen FluBsSura zu "Oar ^^^^^ ^^^^ 

Kallumalllcofluorld und dxasas 
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Erfindungsgemafl wurde nun festgestellt, daB es durch 
Zugabe von Natriumsulfat in ein solches Kieselgel ent- 
haltendes Polierbad oder zur Dereits an Alkalisilico- 
fluoriden Ubersattigten LBsung zu einer spontanen 
Ausfallung von Alkalis ilicofluoriden kommt. Dxe er- 
findxmgsgemaBe Zugabe von Natriumionen als Natrium- 
sulfat in das Polierbad fiihrt zu einer Destabilisierung 
des Kieselsauregels, hebt die UbersMttigung des Bades 
an Kaliumsilicofluorid auf und gestattet wieder dxe 
Entfernung von Natrium- und/oder Kaliumionen und zwar 
zusammen mit einer betrachtlichen Menge an Silicaten, 
wahrend gleichzeitig dem Bad Sulfationen zugefi&rt 
werden. Die Arbeitsf Sliigkeit des Bades ist nach Abzug 
des gemdeten Niederschlags vieder bergestellt. 

Im allgemeinen reicht ein Zusatz an Na2S0^ von etva 
8 bis 20 g pro Liter PoliersSure. 

Die Erfindung wird anhand folgender Beispiele 
weiter erlautert. 

Beispiel 1 

ES verden .aschlnengeschlif lene Bl.l.cristall^l=l.e 
m einem Polierbad von 67 J^-iger SchwefeXsaure 
^ml3 *-iger FluBsMure tel 55 ">C Innertolb von^ 
15 -in unter Be«egong pollert. Danach 
KSrte mit den Glasgagensttoden aus dem Poliertad 
genommen und mit Wasser aDgewaschen. 

Nach CB. 15 bis 1S Chargen wrdmdem Bad 10 kg 
Natriumsulfat zugegaben. Das ausgelallene KaliW 
Natriumsillcofluorid vlrd abgetrennt nnd naoh Aut- 
frlschen das Badaa mit PluSsSur* daa so regenerxerte 
Pollarbad wieder seiner Verwendung zugefUhrt. 
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Es warden gepreBte schwere Blelkrisxall-Gegenstande 
in einem PolierlDad von 70 % H2S0^ und 7^5 % HF bei 
50 unter Bewegen 12 min gehalten, aus detn Polier- 
bad genommen und mit Wasser gewaschen. 

Nach ca. 10 Chargen wurdaxdem Polierbad 12 kg Natrium- 
sulfat zugegeben* Nach beendeter AusfSllving der 
Natrium/Kaliinnsilicofluoride wurden diese von der 
PoliersSure abfiltriert, die verbrauchte FluBsaure 
nachgefUllt imd das so regenerierte Polierbad 
wieder seiner Verwendung zugefiihrt. 
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